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(57) Abstract 

The invention concerns a heating article, such as 
a cooking utensil comprising a surface coated with a 
decorative element capable of colour change according 
to temperature. On the fluorocarbon resin (3) coating 
the utensil (1) inside is applied a decorative element 
(4) made of a thermostable resin and a chemical 
compound substance which changes colour according 
to temperature. 

(57) Abrege 

Article chauffant, tel qu'un recipient de cuis- 
son comportant une surface recouverte par un decor 
susceptible de changer de couleur en fonction de la 
temperature. Sur la resine fluorocarbonee (3) recouvrant 
Tintdrieur du recipient (1), est applique* un decor (4) a 
base de resine thermostable et d'une substance com- 
post chimique qui change de couleur en fonction de la 
temperature. 
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ARTICLE CHAUFFANT COMPORTANT UNE SURFACE 
RECOUVERTE PAR UN DECOR SUSCEPTIBLE DE CHANGER DE 

COULEUR 

La presente invention concerne un article 
5 chauffant tel qu'une poele, une casserole, une sauteuse, 
un fer a repasser comportant une surface interieure 
et/ou exterieure recouverte par un revetement de base 
constitue d 1 une resine thermostable telle qu 1 une resine 
fluorocarbonee, par exemple en polytetraf luorethylene . 

10 On connait des recipients de cuisson comportant 

des moyens permettant de connaitre la temperature de la 
surface interieure des recipients. Ces moyens 
comprennent generalement un capteur de temperature 
integre dans le fond du recipient de cuisson et relie 

15 par des conducteurs a un boitier elect ronique comportant 
un ecran d f affichage de la temperature mesuree par le 
capteur . 

Grace aux moyens ci-dessus 1 * utilisateur est 
constamment informe sur la temperature de la surface de 
20 cuisson du recipient. II est ainsi capable de detecter a 
quel moment precis, la surface de cuisson a atteint une 
temperature suffisante pour bien "saisir" une viande . 

Le fait que la temperature de la surface de 
cuisson du recipient soit visualisee permet egalement 
25 d'avertir 1 ' utilisateur que 1 ' article est chaud et 
presente un danger de brulure pour les personnes. 

Les moyens connus ci-dessus presentant toutefois 
les inconvenients d'etre compliques et de poser des 
problemes d' isolation electrique par rapport notamment a 
30 1 ' eau de lavage . 

Dans d'autres realisations connues, la poignee 
comporte dans la zone proche du recipient proprement dit 
de cuisson, un indicateur de temperature constitue d'un 
compose chimique susceptible de changer de couleur a une 
35 certaine temperature. Cependant , la temperature de la 
zone ci-dessus ne correspond pas a la temperature reelle 
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de la surface de cuisson, de sorte que le changement de 
couleur du compose chimique ne constitue pas une 
indication reelle de la temperature atteinte par la 
surface de cuisson. 

Le but de la presente invention est de proposer 
un moyen particulierement simple permettant £ 
1 'utilisateur d'etre averti que la surface de son 
article est chaude ou a atteint une temperature 
suffisante pour son utilisation. 

Suivant 1" invention, 1» article chauffant est 
caracterise en ce que sur la resine thermostable qui 
resiste a au mo ins 200°C qui recouvre la surface de 
1' article est applique un decor a base de resine 
thermostable resistant a au moins 200°C et une substance 
chimique qui change de couleur en fonction de la 
temperature, ce decor recouvrant une partie du 
revetement de base et adherant a ce dernier du fait de 
la cuisson, qui est de preference simultanee, mais qui 
pourrait etre successive, de la resine constituant ce 
decor avec celle constituant le revetement de base 

De preference, la resine thermostable resistant 
au moins a 200 °C est une resine f luorocarbonee ou un 
melange de resines f luorocarbonees seule ou en melange 
avec d ' autres resines thermostables . 

De preference, le decor est a base de 
polytetraf luorethylene (PTFE) . 

^i-d^ici^c c^axciuciiu ic ut:cux esc applique 
par serigraphie ou tampographie . 

Le decor ci-dessus peut etre applique selon le 
precede decrit dans le brevet fran^ais n°2 576 253. 

La substance ci-dessus peut etre constitute 
d'oxyde de fer utilise seul ou melange avec d 1 autres 
pigments ou colorants, tels que du rouge de perylene lie 
a un pigment noir. 

Le changement de couleur est visible a travers 
la couche de resine thermostable dans laquelle ladite 
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substance chimique est noyee, car cette couche est 
transparente . 

Dans le cas ou le revetement de base est 
constitue d'une resine f luorocarbonee telle que le PTFE 
5 et le decor est egalement a base de resine 
f luorocarbonee, la cuisson du revetement de base et du 
decor permet aux particules de resine du decor de 
fritter avec les particules de resine du revetement de 
base, et quand cette cuisson est simultanee, le frittage 

10 simultane obtenu assure un excellent accrochage du decor 
sur le revetement de base . 

Le changement de couleur du compose chimique, 
permet a 1 1 utilisateur d'etre averti d'une part, que 
1' article est chaud done presente un risque de brulures 

15 et d 1 autre part que la surface de I 1 article a atteint la 
bonne temperature pour son utilisation. 

De preference, le revetement de base et le decor 
sont recouverts d'une couche continue de resine 
f luorocarbonee transparente qui est cuite egalement et 

20 simultanement avec la resine du revetement de base et 
celle const ituant le decor, permet tant un frittage de 
toutes les particules entre elles. La surface obtenue 
presente ainsi des proprietes anti-adhesives optimales 
qui ne sont pas affectees par la presence du decor. 

25 D'autres particularites et avantages de 

1' invention apparaitront encore dans la description ci- 
apres . 

Aux dessins annexes donnes a titre d'exemples 
non limitatifs : 
30 - la figure 1 est une vue en coupe transversale 

partielle d'un recipient de cuisson selon 1 1 invention ; 

- la figure 2 est une vue en plan montrant la 
surface interieure du recipient de cuisson selon 
1 1 invention. 

35 Dans la 'realisation representee sur les figures 

1 et 2, le recipient de cuisson constitue par une poele 
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1 comporte une surface interieure 2 recouverte par une 
couche thermostable de resine fluorocarbonee 3 . 

Conf ormement a l 1 invent ion, on applique au moins 
sur une partie de cette couche de resine thermostable 3 
5 un decor 4 a base egalement d'une resine thermostable/ 
resistant a au moins 200 °C, et d'une substance chimique 
qui change de couleur en fonction de la temperature de 
maniere reversible, et on cuit cette resine constituant 
le decor avec celle constituant le revetement de base. 

10 Cette cuisson peut etre realisee successivement apres 
celle du revetement de base mais il est preferable que 
ces cuissons soient en fait effectuees en une seule 
cuisson simultanee . 

La resine thermostable, qui est de preference 

15 fluorocarbonee, peut etre un melange de resines 
fluorocarbonees telles que PTFE, PFA, FEP seule ou 
melangee avec d'autres resines thermostables resistant a 
au moins 200 °C telles que PAI , PES, PPS, PEK, PEEK, 
silicones . 

20 Dans l'exemple represents, le decor 4 est 

constitue par une ou des figures. Bien entendu, le decor 
4 peut presenter toutes autres formes, telles que des 
cercles concentriques . 

De preference, le decor 4 est a base de 
25 polytetraf luorethylene . 

Le decor 4 peut etre applique par serigraphie 
seion le procede decric dans ie brevet trancpais 

2 576 253 ou par tampographie , ou tout autre moyen. 

Par rapport au procede decrit dans le brevet 
30 frangais ci-dessus, il suffit de remplacer les pigments 
de coloration melanges avec la pate serigraphique par un 
compose chimique, susceptible de changer de couleur et 
qui peut etre en poudre . 

Dans un exemple avantageux de 1' invention, le 
35 compose chimique' est constitue d'oxyde de fer. 
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L ! oxyde de fer present dans le decor 4 change de 
couleur lorsque la surface interieure 2 du recipient de 
cuisson 1 atteint la temperature optimale pour la 
cuisson . 

Un tel compose chimique est de qualite 
alimentaire, contrairement aux composes de cadnium 
utilises dans d'autres applications connues. 

Ainsi, lorsque 1 1 oxyde de fer present dans le 
decor 4 a change de couleur, 1 1 utilisateur est averti 
que la poele est chaude et que sa surface interieure a 
atteint la bonne temperature pour la cuisson des 
viandes . Le changement de couleur est bien entendu 
reversible. 

Le compose chimique peut etre choisi parmi ceux 
qui s'assombrissent avec la montee en temperature, c'est 
le cas de 1 1 oxyde de fer. 

Le compose chimique peut egalement etre choisi 
parmi ceux qui s 1 eclaircissent avec la montee en 
temperature. C'est le cas du melange rouge organique 
(rouge perylene par exemple) plus pigment noir. 

De preference, le d6cor comprend au moins deux 
motifs, I'un renfermant un compose chimique qui 
s'assombrit avec la montee en temperature et 1 1 autre 
renfermant un compose chimique qui s'eclaircit avec la 
montee en temperature. Ainsi, le contraste realise entre 
les deux pigments permet, de mieux distinguer le 
changement de temperature . 

Dans 1 1 exemple des composes chimiques cites ci- 
dessus, on observe un contraste tres marque entre les 
deux decors a partir de 200°C, c'est-a-dire la 
temperature optimale pour la friture ou le rotissage. 

Bien entendu 1' invention n'est pas limitee aux 
exemples que 1 1 on vient de decrire et l'on peut apporter 
a ceux-ci de nombreuses modifications sans sortir du 
cadre de 1 1 invention . 
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Ainsi il peut s'appliquer a tout article 
chauffant et en particulier aux semelles de fer a 
repasser recouvertes par une couche ant i -adhesive, comme 
a toute surface exterieure d'ustensiles culinaires, 
plaque de grill etc... 
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REVINDICATIONS 

1 - Article chauffant (1) comportant une surface 
(2) recouverte par un revetement de base const itue de 
resine thermostable (3) resistant a au moins 200°C 

5 caracterise en ce que sur cette resine thermostable (3) 
est applique un decor (4) a base d'une resine 
thermostable resistant a au moins 200 °C et d'une 
substance chimique qui change de couleur en fonction de 
la temperature de maniere reversible, ce decor 
10 recouvrant une partie du revetement de base et adherant 
a ce dernier du fait de la cuisson de la resine 
constituant le decor avec celle constituant le 
revetement de base . 

2 - Article chauffant conforme a la 
15 revendication 1, caracterise en ce que la resine 

thermostable resistant au moins a 200°C est une resine 
fluorocarbonee ou un melange de resines f luorocarbonees 
seule ou en melange avec d'autres resines thermostables . 

3 - Article chauffant conforme a l'une des 
20 revendications 1 ou 2, caracterise en ce que le decor 

(4) est applique par serigraphie ou tampographie . 

4 - Article chauffant conforme a l'une des 
revendications 1 a 3 , caracterise en ce que ladite 
substance est const ituee d'oxyde de fer, ou du rouge de 

25 perylene lie a un pigment noir. 

5 - Recipient de cuisson conforme a l'une des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce que ladite 
substance chimique s'assombrit avec la montee en 
temperature . 

30 6 - Recipient de cuisson conforme a l'une des 

revendications 1 a 4 , caracterise en ce que ladite 
substance chimique s'eclaircit avec la montee en 
temperature . 

7 - Recipient de cuisson conforme a l'une des 
35 revendications 1" a 6, caracterise en ce que le decor 
comprend au moins deux motifs, l'un renfermant une 
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substance chimique qui s'assombrit avec la montee en 
temperature et 1 1 autre renfermant une substance chimique 
qui s'eclaircit avec la montee en temperature. 

8 - Recipient de cuisson conforme a I 1 une des 
5 revendications 1 a 7, caracterise en ce que le decor et 

le revetement de base sont recouverts d'une couche 
continue de polytetraf luoethylene sensiblement 
transparente . 

9 - Article chauffant conforme a l'une des 
10 revendications 1 a 8, caracterise en ce qu'il est 

constitue par un recipient de cuisson. 

10 - Article chauffant conforme a 1 1 une des 
revendications 1 a 8 caracterise en ce qu ! il est 
constitue par une semelle de fer a repasser. 

15 11 - Procede pour recouvrir au moins une surface 

(2) d'un article chauffant (1) par un revetement de base 
constitue de resine thermostable (3) resistant a au 
moins a 200°C caracterise en ce qu'on applique au moins 
sur une partie de cette resine thermostable (3) un decor 

20 (4) a base d'une resine thermostable resistant a au 
moins 2 00°C et d'une substance chimique qui change de 
couleur en fonction de la temperature de maniere 
reversible, et on cuit cette resine constituant le decor 
avec celle constituant le revetement de base. 

25 12 - Procede suivant la revendication 11 , 

caracterise en ce qu f on realise la cuisson de la resine 
constituant le decor simuitanement avec celle du 
revetement de base . 
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